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Beschreibung 



[00011 Die Erfindung betriftt eine LOsung. enthaltend ein Salz eines Mono- Oder Dialkylesters einer sultonierten 
Dicarbonsaure a) und ein organisches Lesungsmittel b) mil einem Siedepunkt oberhalb 250'C bei 1 bar^ _ 
[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung der LOsung als Benetzungsmittel insbesondere in wSBngen 

Kr'^^l^e PolymerdisperBionen werten z.B. als Lack oder als Klebstoff auf urterschiedlichste S;*strale airf- 
getragen. FOr eine gute Benetzung der Substrate und urn eine meglichst glatte und stOrungsfreie OberfBche zu erae- 
len enthalten die Polymerdispersionen im allgemeinen Benetzungsmi«el (wetBng agents). « , « . ^ ^ 

[0004] Als Benetzungsmittel bekannt sind Dialkylester suHonlerter Bemstelnsfturen. 2.B. aus D.J. Calvert et al.. 
EUROPEAN ADHESIVES&SEALSANTS;Juni19S6.Seiten 2 bis 5. ^ ^ r. ■ e.«o«iort«, 

[0005] Nachteilig bei der Venwendung von Benetzungsmitteln. insbesondere auch den Denvaten der suHo"ierten 
BemsteirBfture. ist eine starke Schaumbildung. Diese erreicht vor allem bei heutzutage ubiichen. schnell laufenden 
Beschichtungsanlagen ein krttisches AusmaB und verhindert die Ausbildung stOrungsfreier Oberf lachen 
[0006] Mgsbe der vorliegenden Erfindung waren Benetzungsmael. wetehe mOgllchst wenig zur Schaumbildung 

[OMTl ■ DemgemaB wuide die oben def inierte LOsung. ihre Verwendung als Benetzungsmittel sowie waUrlge Poly- 
merdispersionen. welclie die Benetzungsmittel enthalten. gefunden. n- »*^„ 
[0008] Die erfindungsgemaUe LOsung enlhait ein Salz eines Mono- oder Dialkylesters einer sultonierten Dicarbon- 
saure, Im nachtolgenden kurz mit a) bezeichnet. . ■ . ^ . W.» a r A»«mon ins 
[00091 Bel der DicaibonsSure handelt es sich vorzugweise um eine DicaibonsSure mit 4 bis 8-C-Atornen ins^ 
besondere handelt es slch um Bernsteinsflure (HOOC-CHa-CHa-COOH). Die Dicarbonsfture ist sulfoniert. d.h. durch 
mindestens eine. vorzugsweise eine SuHonatgruppe siAwStuifflt. ^ „ . nioii^«=*« ««r 
[00101 Eine oder beide Carbonsduregruppen sind mit Alkanolan verestert. so dalJ em Mono- oder Dialkylester vor- 
liegt Die Alkylgruppen enthaKen vorzugsweise 2 bis 20, besonders bevorzugt 4 bis 1 6. ganz besonders bevorzugt 4 bis 
12 C-Atome. 

Bevorzugt sind Dialkylester. 

Besonders bwrorzugt sind Di.C4-Ci2-alkylester. z.B. Di-octylester oder Di -2 -ethylhexylester 
[001 1 1 Bevorzugte Kationen des Seizes a) sind die Alkalikationen oder das Ammoniumkation. Insbesondere han- 
delt sich bei a) daher um das Alkalisalz oder Ammoniumsalz eines Dialkylesters der sultonierten Bernsteinsaure: 
[0012] Als besonders bevorzugte Verbindung sei genannt: 

Natrium-dl-(2-ethylhexyl)-Sulfosuccinat Oder die entsprechende Kalium- oder Ammoniumvwbindung 

[0013] Das organische LOsungsmittel b) ist bei 2rC und 1 bar flQssig und hat einen Siedepunkt oberhalb 250 C 

bei 1 bar. Das LOsungsmittel b) ist daher gemaR EU Direktive 96/13/EG (Amtsblatt der Europflischen Gemeinschaften 

Nr L4vom 06.01 .1996. Settee bis 13) eine nicht-flOchtige Verbindung. ^.^ ^ 

[0014] Vorzugsweise ist das LOsungsmittel b) ein Tensld, d.h. eine Verbindung. «/elche die Obertiachensi^nnung 

von Wasser herabsetzt. Die Herabsetzung der Oberfiachenspannung kann mit den bekannten Verfehren, z.B. durch 

Kontaktwinkelmessungen,beslimmtwerden.Vorzuo8wei8ei5tb)ariphatisch. Aiu«hni 

[0015] insbesondere handelt es sich bei b) um einen ein- oder mehnwertigen vorzugsweise einwertigen Alkohol. 

•'^BST^;i'S;S?m; 1 0 . 20. msbesondere 1 2 bis 15 C-Atomen. Die Hydroxylgruppen sind im Mtttel 
rntt 3 bis 10 Mol Altawgruppen je mol Hydroxylgruppen alkoxyliert. In Betracht kommen insbesondere Propoxygmppen 
Oder Ethoxygnippen. Besondere bevorzugt sind Ethoxygruppen. . ... ^ «ie 

[0017] Neben a) und b) kann die LOsung weHereBestandteilehaben. In Betracht kommt insbesondere 

VerdOnnungsmittel bzw. HilfsIGsemittel. w ^^^^^.^ 

[00181 Vorzugsweise ist a) bei Nomialbedingungen (2rC. 1 bai) in b) lOslich. victoei die Utelichkeit insbesondere 
mindestens 20 Gew.-Teile a) in 100 Gew.-Teilen b) betragt. ^ ^ ^ ^u^^. 

SoiSl Bevorzugte LOsungen enthalten 50 bis 500, besonders bevorzugt 100 bis 400 und ganz besonders b«or- 
zuat200bis350Qew.-Teilea), bezogen auf 100 Gew.-Teile b). ^^„Hn«wi» 
JJSo] Wteser wild, wenn Obeihaupl. vorzugsweise in Mengen von 1 bis 300. besondere bevorzugt von 100 bis 

200 Gew.-Teilen. bezogen auf 100 Qew.-Teileb)mttvenwendet. 

[0021 ] Die LOsung kann in einfacher Weise durch Mischen der Bestandteile hergeslellt werden. Vorzugsweise wird 

zunachsta)inb)gelOsf und dann. falls gewOnscht. Wasser zur VerdOnnungzugesetzt. „ 

[S] LoLng eignel sich als Benetzungsmittel. Insbesondere eignet sich die LOsung als Benetzungsmittel fOr 

: Polymere. vorzugsweise solche die durch radikalische Polymerisation erhaitlich Sind. ,„ 

m£] Die Polymere bestehen vorzugsweise zu mindestens 60 Gew.-% aus CrC,8-Alk>rtacrylaten oder /Mvlme- 

Ivacrylaten. Vinylaromaten mrt bis zu 20 C-Atomen. Vinylestem von CrCao-Cart^onsaure. ethylenisch 

iSlen Vinylhalogeniden. Vinylethem von 1 bis 10 c-Atome enthahenden Alkoholen und aliphatischen Kbhlenmono- 
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merstoffen mit 2 bis 8-C-Atomen und T oder 2 Doppelbindungen Oder Mischungen dieser Monomere, 
[0024] Bevorzugt sind Polymere. welche zu mindestens 60 Gew.-% aus Ci-CiB-Alkylacrylaten oder Alkylmethacry- 
laten. aus Vinylaromaten mit bis zu 20 C-Atomen oder alipliatischen, konjugierten Dienen mit 4 bis 8 C-Atomen oder 
Misdiungen dieser Monomeren bestelien. 
5 [0025] Die Polymeren liegen vorzugsweise in Form einer wSBrigen Dispersion vor, wie sie z.B. dutch Emulsionspo- 
lymerisation der Monomeren erhalten wird. 

[0026] Die l-Osung wird als Benetzungsmittel vorzugsweise in Mengen von 0. 1 bis 1 0. besonders bevorzugt 0.2 bis 

5, ganz besonders bevorzugt 0.2 bis 3 Gew.-Teilen LGsung je 1 00 Gew.-Teilen Polymer verwendet. 

[0027] Im Fall der wdBrigen Polymerdispersionen wird die erfindungsgemaOe LOsung eintech der Dispersion zuge- 

10 setrt und verrOhrt. . . 

[0028] Die erfindungsgemaBe LOsung kann auch als Emulgator z.B. bei der EmuIsionspolymerisaUon venwendet 

werden. 

[0029] Dazu werden die Monomeren mit Hilfe der erfindungsgemSBen LOsung in Wasser dispergiert und anschlie- 
Bend die Emulsionspolymerisation in bekannter Weise durcligefOlirt. Die Gew.-Teile der erfindungsgemdBen Ldsung 

15 Im Fall der Venwendung als Emulgator entspreclien den oben angegebenen. 

[0030] Bei der Auftragung der Polymeren bzw. der Polymerdispersionen auf unterschiedlichste Substrate, z.B. aus 
Kunststoff, Metall, Holz, Papier, wirkt die LAsung ats Benelzungsmitlel und fOhrt zur Ausbildung einer glatten und stO- 
rungsfrelen Polymeroberf lache. Insbesondere auch bei flexiWen Substraten. wie Kunslstofffolien oder sllikonisiertem 
Papier kiinnen sehr gute Oberfiachen erhalten werden. 

20 [0031] Die LOsung enthSH keine flQchtigen organischen LOsemitlel mit einem Siedepunkt unter 250**C (1 bar). 
[0032] Bisherige Benetzungsmittel verursachen bei ihrer Venwendung im waBrigen Polymerdispersionen wahrend 
des Auf tragens auf Oberfiachen oft eine Schaumbildung. Insbesondere bei der Venwendung von waBrigen Polymerdi- 
spersionen als Klebstoff. z.B. bei der Beschichtung von Etiketten. konnten so keine gleichmaBigen Oberfiachen erhal- 
ten werden. 

[0033] Mit der erfindungsgemaBen LOsung isl erne Schaumbildung auch auf schnell laufenden Beschichtungsan- 
lagen, (z.B. zur Beschichtung von Etiketten) nicht oder kaum zu beobachten. 
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Beispiele 
30 [0034] 

I. Benetzungsmittel (B) 



B1 (erfindungsgemaB) 
35 Ldsung aus 

71 Gew.-% Natrium<li(2-ethyihexyl)sulfbsuccinat (DOSS) 

29 Gew.-% eines mit durchschnittlich 5 Mol Ethylenoxid (EO) ethoxylierten Ci3-Alkohol (EO-Alkohol) 

40 (B1 wurde noch mit 45 Gew.-Teilen Wasser verdOnnt. welche aber nicht zur Gewichtsmenge des Benetzungs- 

mittels zugerechnet werden). 

B2 (zum Vergleich) 
100 Gew.-% DOSS 

45 (wurde in Wasser/Propylenglykolgemisch gelOst, welches aber nicht zur Gewichtsmenge des Benetzungsmit- 

tels zugerechnet wird). 



B3 (zum Vergleich) 
100 Gew.-% EO-Alkohol 

II. PrOfmelhoden und Ergebnisse 

Die Benetzungsmittel wurden zu einer HaftWebstoffmischung aus 75 Teilen (bezogen auf Feststoff) emer han- 
delsQblichen Acrylat-HaflWebsloffdispersion (Acronal® V210. Hersteller BASF AG, Ludwigshafen, Deutschland) 
und 25 Teilen (bezogen auf Feststoff) einer wassrigen Kolophoiumharzdispersion (Tacolyn (® 31 79, Hersteller Her- 
cules BV, Middelburg, Niederlande) gegeben. (Menge in Tabelle) 

Danach wurden die Klebstoffe mit Wasser auf eine Auslaufzeit von 1 9 Sekunden. gemessen im DIN-4-Auslauf- 
becher nach DIN 5321 1 , eingestellt. 
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PrOfung des Benetzungsverhaltens 

100351 Die Klebstoffmischungen werden mit einer Kastenrakel mit 50 SparthOhe auf siiitonisiertes Papier auf- 
oetraaen Nach einer Wartezeit von 10 s wird die benelzte Fiache in Prozent der ursprOnglich mit Dispersion beschich- 
teten Fiache bestimmt durch AbschStzung. Das Benetzungsverhalten ist umso besser. je grOBer die noch benetzte 
Fiache nach diesem Zeitraum ist. In der Tabelle angegeben ist die benetzte Fiache in % als Mittelwert einer Smaligen 
Bestimmung. 

PrOfung des. Schaumverhaltens 
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[0036] 

PrOfgerat: 



Becherglas 1000 ml (H6he 14,5 cm. Durchmesser 10,5 cm) 

KorbrOhrer (H6he 5,5 cm, Durchmesser 4,1 cm) mit 15 Reihen von je 20 versetzt angeordneten 
LCchern (Lochdurchmesser 3 mm. Lochabstand 3 mm) teflonbesetzter Metallschaber 



Ausgangsvolumen: 500 ml 

Verlahrensweise: In das Becherglas werden 500 ml Dispersion eingefQIK. Der KorbrOhrer wird so in die Dispereion 
eingetaucht. daB sich die oberen drei Lochreihen des Ruhrers auSerhato der Dispersion befinden. 
Im Winkel von etwa 45 Grad zum Ruhrer wird ein teflonbesetzter ly/letallschaber angesetzt und der 
ROhrer mit 500 Umdrehungen pro Minute gedreht. Nach festgelegten Zeitabstanden wird nun der 
Anstieg des Schaumvolumens im Becherglas gemessen. In der Tabelle angegeben ist die 
SchaumhOhe nach 120 Minuten. 

Tabelle 



Versuchs Nr. 


Benetzungsmittel 


Menge* Gew.-% 


Benetzte Bache % 


SchaumhOhe 


1 


B1 


0,8 


60 


750 ml 


2 


B2 


0.57" 


45 


750 ml 


3 


82 


0.8 


65 


> 1000 ml*** 


4 


B3 


0.8 


25 





" bezogen auf Festsloff menge des Klebstoffs 

" enlspricht gleicher DOSS-Menge wie in Versuch Nr. 1 

•** bereits nach 82 Minuten 
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rooST] Insbesondere ein Vergleich von Versuch 1 mit 3 macht deutlich. daB erfindungsgemaB die Schaumbildung 
reduziert werden kann und bei gleicher Menge des Benetzungsmittels (trotz deutlich gerlngerer DOSS Menge) die 
Benetzungswirkung gleich bleibt. 
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PatentansprOche 

1. LOsung. enthaltend ein Salz eines Mono- Oder Dialkylesters einer sulfonierten Dicarbonsaure a) und ein organi- 
sches Lfisungsmittel b) mit einem Siedepunkl oberhalb 250-C bei 1 bar. 

2. LOsung gemaB Anspruch 1 . wobei es sich bei a) um einen Dialkylester handelt. 

3. LOsung gemaB Anspruch 1 Oder 2. wobei es sich bei a) um einen Dialkylester der sulfonierten Bemsteinsaure han- 
delt. 

4. LOsung gemaB einem der AnsprOche 1 bis 3, wobei es sich bei a) um ein Alkalisalz oder ein Ammoniumsalz des 
Dialkylesters der sulfonierten Bernsteinsaure handelt. 

5. LOsung gemaB einem der AnsprQche 1 bis 4. wobei es sich bei dem LOsungsmitlel b) um ein Tensid handelt. 
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6. LOsung gemftB einem der AnsprOche 1 bis 5. wobei es sich bei dem LOsungsmittel b) urn alknxylierte Alkohole han- 
delt. 

7. Lfisung gemdB einem der AnsprOche 1 bis 6. enthaltend 50 bis 500 Gew.-teile der Verbindung a), bezogen auf 100 
5 Gew.-teiie des LOsungsmittels b). 

a Venwendung der Lfisung gemSB einem der AnsprOche 1 bis 7 als Benetzungsmittel in wSBrigen Polymerdispersio- 
nen. 

10 9. Venwendung der Ldsung gemSB einem der AnsprOche 1 bis 7 als Emulgator bei der Emulsionspolymerisatlon, 

10. WaBrige Polymerdispersionen. enthaltend eine LGsung gemSB einem der AnsprOche 1 bis 7. 

11. Venwendung der wSBrigen Polymerdispersion gemSB Anspruch 9 zur Beschichtung von Kunststolffolien oder siii 
15 Kontsiertem Papier. 
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